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Verfahren zur Herstellung eines Pigmentgranulats sowie Pigmentgranulat 

und dessen Verwendung 



Technisches Gebiet 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Pigmentgranulaten 
sowie Pigmentgranulate und deren Verwendung nach den Oberbegriffen der Anspruche 
1, 7 Oder 17. 

Pigmente im Sinne dieser Erfindung sind Feststoffteilchen, die im wassrigen Anwen- 
dungsmedium praktisch unldslich sind. Es gibt unterschiedliche Pigmente, die in wass- 
rigen Systemen zur Anwendung kommen, wie zum Beispiel Titandioxid. Eisenoxid, Ze- 
ment, Gips, etc. (Inhaltsstoffe). Es muss sich also bei diesen ..Pigmenten" nicht notwen- 
dig urn Farbstoffe handeln. 

Derartige Pigmente neigen zur Staubbildung; die Dosierung gestaltet sich aufgrund der 
schlechten Flieli- oder Rieseleigenschaften und der Neigung zur Bruckenbildung in der 
Dosieranlage aulierst schwierig. 
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Stand der Technik 



Eisenoxidgranulate, die mit Hilfe von wasserldslichen Bindemitteln hergestellt sind, sind 
bereits Stand der Technik. Das Bindemittel lost sich im wassrigen Medium auf und gibt 
das Eisenoxid frei, so dass es in dem wassrigen Medium dispergiert. Die Herstellung 
solcher Granulate ist kostenintensiv und erfolgt im feuchten Medium. Sie lassen sich gut 
dosieren und neigen auch nicht zur Staubbildung. 



Problemstellung 



Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Pigmentgranulat wirtschaftlich so herzu- 
stellen, dass es besonders wirksam ist, d. h. dass das Pigmentgranulat nach dem Ein- 
bringen in die Flussigkeit rasch redispergiert und die Teilchen der Inhaltsstoffe zugig 
freigesetzt werden. 

Diese Aufgabe wird durch die in den Anspruchen 1, 7 und 17 wiedergegebene Erfin- 
dung gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran- 
spruchen. 

Die Anspruche 1 und 7 stellen alternative Ausfuhrungen der Erfindung dar: Anspruch 1 
ist auf eine trockene oder im Wesentlichen trockene Arbeitsweise bei der Herstellung 
des Pigmentgranulats gerichtet, bei Anspruch 17 werden die Teilchen in eine Flussig- 
keit eingemischt und bilden mit dieser eine Suspension, die spruh- oder wirbelschicht- 
getrocknet werden kann. 

An Pigmentgranulate werden zwei sich widersprechende Anforderungen gestellt: me- 
chanische Stabilitat und eine schnelle, vollstandige Redispergierung der Teilchen der 
Inhaltsstoffe. 
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Durch die Verwendung von cellulosehaltigem Material als Dispergiermittel kdnnen beide 
Anforderungen erfullt werden. Cellulosehaltiges Material erweist sich dabei als ein sehr 
gutes Trockenbindemittel und sorgt fur die entsprechende Stabilitat. Bei der Herstellung 
der Granulate entfallt dadurch ein energieintensiver Trocknungsschritt. Gleichwohl kdn- 
nen sowohl die Teilchen der Inhaltsstoffe als auch die Teilchen des Dispergiermittels als 
auch die der Granulierung zugefuhrte Materialmischung eine gewisse Eigenfeuchte von 
bis zu 25 bis 30 Gewichtsprozent bezogen auf die Trockenmasse aufweisen. 

Als alternatives Granulierverfahren zum Herstellen eines zur alsbaldigen Auflosung in 
Wasser oder in mindestens einer anderen dissoziierenden Flussigkeit Oder in solche 
enthaltenden Flussigkeitsgemischen unter Freigabe seiner Inhaltsstoffe bestimmten 
Pigmentgranulates, bei dem die in Teilchenform vorliegenden Inhaltsstoffe und Disper- 
giermittelteilchen, letztere in Gestalt mindestens eines cellulosehaltigen Materials, zu- 
nachst im Wesentlichen homogen gemischt werden und dann als Suspension vorliegen, 
wird das Spruh- oder Wirbelschichtverfahren vorgeschlagen, bei dem Suspensions- 
tropfen einstellbarer GrdRe ein beheiztes gasfdrmiges Medium durchwandern und die 
im Suspensionstropfen enthaltene Mischung aus Inhaltsstoffen und cellulosehaltigem 
Material zu einem Granulatkorn aggregieren. Es hat sich herausgestellt, dass das cel- 
lulosehaltige Material hierbei aufierordentlich energiesparend wirkt, wobei die Porositat 
des cellulosehaltigen Materials hierzu den entscheidenden Beitrag leistet. Das Redis- 
pergieren so hergestellter Granulate ist aufierordentlich erfolgreich; dies ebenfalls bei 
guter Fdrder-, Dosier- und Lagerfahigkeit sowie Staubarmut des Pigmentgranulates. 

Wenn das gut flieGfahige und staubarme Granulat in Kontakt mit einer wassrigen Flus- 
sigkeit kommt, wird durch das Quellverhalten des cellulosehaltigen Materials das Gra- 
nulat zerstdrt, und werden die Teilchen der Inhaltsstoffe im Anwendungsmedium homo- 
gen verteilt. 



WO 2004/053000 ^BL~™„ 

^W»CT/EP2003/0 13996 



2. 



3. 



Patentanspruche: 

1. Verfahren zum Herstellen eines zur alsbaldigen Auflosung in Wasser oder in 
mindestens einer anderen dissoziierenden Flussigkeit oder in solche enthalten- 
den Flussigkeitsgemischen unter Freigabe seiner Inhaltsstoffe unter der Wirkung 
mindestens eines Dispergiermittels bestimmten Pigmentgranulates, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Inhaltsstoffe und das Dispergiermittel in Teilchenform vorliegen, dass 
das Dispergiermittel in Gestalt mindestens eines cellulosehaltigen Materials vor- 
liegt, und dass die Teilchen der Inhaltsstoffe und des Dispergiermittels trocken 
oder feucht im Wesentlichen homogen gemischt und nachfolgend trocken oder 
feucht zu Pigmentgranulat geformt werden. 

Verfahren zum Herstellen eines zur alsbaldigen Auflosung in Wasser oder in 
mindestens einer anderen dissoziierenden Flussigkeit oder in solche enthalten- 
den Flussigkeitsgemischen unter Freigabe seiner Inhaltsstoffe unter der Wirkung 
mindestens eines Dispergiermittels bestimmten Pigmentgranulates, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Inhaltsstoffe und das Dispergiermittel in Teilchenform 
in einer Flussigkeit im Wesentlichen homogen gemischt als Suspension vorliegen 
und die Suspension einem Spruh- oder Wirbelschichttrocknungsverfahren unter- 
zogen wird, wobei die in dem Suspensionstropfen enthaltene Mischung aus In- 
haltsstoffen und Dispergiermittel zu einem Granulat aggregieren. 

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Inhalts- 
stoffe vor dem Mischen zumindest teilweise vorgranuliert werden. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Teilchen des Dispergiermittels vor dem Mischen zumindest teilweise vorgra- 
nuliert werden. 
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Verfahren nach einem der Anspruche 1, 3 Oder 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Pigmentgranulat durch Kompaktieren (mechanisches Verdichten) oder 
durch Aufbaugranulierung oder durch Kombinationen aus diesen Verfahren er- 
zeugt wird. 

Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Pigmentgranulat 
durch eine Kombination der Verfahren nach Anspruch 2 und 5 erzeugt wird. 

Zur alsbaldigen Aufldsung in Flussigkeit unter Freigabe seiner Inhaltsstoffe be- 
stimmtes Pigmentgranulat, welches in Teilchenform vorliegende Inhaltsstoffe, 
darunter mindestens ein Pigment, und mindestens ein Dispergiermittel umfasst, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Pigmentgranulat aus einer im wesentlichen 
homogenen Mischung der Inhaltsstoffe und des Dispergiermittels besteht und 
das Dispergiermittel mindestens ein teilchenfdrmiges cellulosehaltiges Material 
umfasst. 



Pigmentgranulat nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Inhalts- 
stoffe vor dem Mischen eine Partikelgrofte von 0,5 bis 10 000 um, vorzugsweise 
eine PartikelgroGe von 1 bis 2000 um oder 10 bis 500 um, aufweisen. 

Pigmentgranulat nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das 
cellulosehaltige Material des Dispergiermittels vor dem Mischen eine Partikelgro- 
fte von 20 bis 2200 um, vorzugsweise 25 bis 500 pm, aufweisen. 

Pigmentgranulat nach einem der Anspruche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass, wenn das cellulosehaltige Material des Dispergiermittels vor dem Mischen 
vorgranuliert ist, das vorgranulierte cellulosehaltige Material eine PartikelgroGe 
von 0,1 bis 6,0 mm, vorzugsweise 0,2 bis 1,0 mm, aufweist. 
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12. 



Pigmentgranulat nach einem der Anspruche 7 bis 10. dadurch gekennzeichnet, 
dass das Pigmentgranulat das cellulosehaltige Material in einem Gewichtsanteil 
von 0,5 bis 80 %, vorzugsweise von 1 bis 15 %; enthalt. 

Pigmentgranulat nach einem der Anspruche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
dass das cellulosehaltige Material eine Beschichtung mit verarbeitungsfordern- 
den Hilfsmitteln wie Malto-Dextrin, CMC (Carboxy Methyl Cellulose), Gummi 
Arabicum, Dextrose, AgarAgar, Polyvinylalkohol (PVA), Kieselsaure oder Trikal- 
ziumphosphat aufweist. 

1 3. Pigmentgranulat nach einem der Anspruche 7 bis 1 2, dadurch gekennzeichnet, 
dass das cellulosehaltige Material aus Holz gewonnen ist. 

14. Pigmentgranulat nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das cellu- 
losehaltige Material TMP (Thermo Mechanical Pulp) umfasst. 

15. Pigmentgranulat nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das cellu- 
losehaltige Material CTMP (Chemo Thermo Mechanical Pulp) umfasst. 

16. Pigmentgranulat nach einem der Anspruche 7 bis 15, dadurch gekennzeichnet, 
dass das cellulosehaltige Material Cellulose umfasst. 

17. Verwendung von Pigmentgranulat nach einem der Anspruche 7 bis 16, dadurch 
gekennzeichnet, dass es im Wasser oder mindestens einer anderen dissoziie- 
renden Flussigkeit oder solche enthaltenden Flussigkeitsgemischen unter Frei- 
gabe seiner Inhaltsstoffe redispergiert wird. 
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